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Die Erfindung betrirft ein Verfahren zur Herstellung 
von Kunstdarmen, bei dem zur Erzielung einer dem 
Naturdarm in alien seinen Eigenschaften und somit 
auch in der EBbarkeit gleichkommenden kiinstlichen 
5 Wursthulle als Ausgangsstoff fur deren Herstellung ein 
Salz der Alginsaure verwendet wird. Um dabei die 
Dehnung des gewonnenen Darms auf das erwiinschte 
geringe Ma6 zu bringen, hat man schon vorgeschlagen, 
den aus einer wasserigen Alginatlosung als Schlauch 
io geformten und durch eine Chlorcalciumlosung oder 
eine ahnlich wirkende Salzlosung verfestigten Darm 
einer hartenden Nachbehandlung, z. B. mit Hilfe einer 
verdiinntenwasserigen Alurniniumsalzlosung, zu unter- 
werfen. 

15 Erfindungsgemafl gelingt es, bei aus Alginaten er- 
zeugten Kunstdarmen ohne eine den Fertigungsgang 
verlangernde Nachbehandlung der bei Darmen insbe- 
sonderewegendergrofienmechanischenBeanspruchung 



beimStopfen zu erfullendenForderung derVermeidung 
einer zu weitgehenden Dehnung in der Langs- und vor 20 
allem in der Querrichtung dadurch zu geniigen, dal3 
man der Wandung des Darms bei dessen Herstellung 
kurze pilanzliche oder tierische Fasern von nicht iiber 
r mm Lange einverleibt. Wie die Praxis gezeigt hat, 
laBt sich durch diesen Faserzusatz auf einfache Weise 25 
die Dehnung von aus Alginaten gewonnenen kiinst- 
lichen Wursthiillen auf den gewiinschten niederen 
Grad einstellen, ohne daB die guten mechanischen 
Eigenschaften des Darms dabei vermindert werden. 

Zur Erzeugung von Kunstdarmen mit seidenpapier- 30 
ahnlicher Wandung ist es bereits bekannt, lange, feste, 
biegsame Pflanzenfasern mit gelosten Cellulosederi- 
vaten zu tranken und zu verbinden tmd aus dieser 
Ausgangsmasse eine zum Schlauch zu verklebende 
Folie oder unmittelbar einen Schlauch zu formen. 35 
Auch ist es bei der Herstellung von kiinstlichen Wurst- 
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hiillen aus wasseninloslichen alkalischen und in Sauren 
fallbaren Celliiloseoxyalkylsauren nicht mehr neu, der 
Ausgangsmasse Fasern oder zerkleinerte Gewebestucke 
oder Zeilstoffaden zur Verstarkvrng der Wandung des 
5 daraus zu fertigenden Schlauches beizumengen. 

Im Gegensatz zu dies en mit lan gen oder mit normal, 
d. h. grob zerkleinerten Fasern die Erzielung einer 
gewissen Faserstruktur von Kunstdarmen bezwecken- 
den Verfahren handelt es sich nach der Erfindung 

io darum, durch einen Znsatz von kurzen, nicht iiber 
i mm langen, d. h. von fast in Pulverform uber- 
gefuhrten Fasern zu aus AJginaten herzustellenden 
Kunstdarmen der gerade bei dieser Art von kunst- 
lichen Wursthullen auftretenden Notwendigkeit der 

15 Verminderung der Dehnung der Wandung nicht nur 
in der Langs-, sondern auch in der Querrichtung 
Rechnung zu tragem Wie eingehende Versuche gezeigt 
haben, laBt sich dies einwandfrei, d. h. ohne Beein- 
trachtigung der ubrigen Eigenschaften eines Alginat- 

2q darms wie der EB- und Verdaubarkeit und der Koch- 
und Prickelfestigkeit so wie der VerschlieBbarkeit durch 
Abdrehen beim Stopf en nur bei Einhaltung einer rnini- 
malen unter i mm bleibenden Faserlange erreichen. 
Fur den Zweck der Erfindung eignen sich die ver- 

a5 schiedensten tierischen oder pflanzlichen Fasern, wie 
z. B. CeUulosefasem, Alginfasern, Baumwollfasern, 
entfettete Fleischfasern, Ramiefasern. Vorteilhaft ist 
eine regellose Verteilung der Fasern in der Masse der 
Kunstdarmwandung und ein gegenseitiges Verflochten- 

30 sein der Fasern zu einer Art Filz, was sich insbesondere 
durch gekrauselte Fasern leicht erzielen laBt. Die 
Dicke der in der Lange i mm nicht uberschreitenden 
Fasern ist durch die Natur der verwendeten Fasern 
gegeben und im allgemeinen fur die einzelnen Faser- 

35 arten wenig verschieden. 

Der Grad der Minderung der Dehnung des aus Algin- 
saure oder einem unloslichen Alginat bestehenden 
Kunstdarm hangt von der Lange und der Menge sowie 
von der Lagerung und der Krauselung der in die Darm- 

40 wand eingebrachten Fasern ab und kann durch Ver- 
anderung dieser Faktoren in gewissen Grenzen nach 
Bedarf eingestellt werden. In der Regel empfiehlt es 
sich, dem Kunstdarm Fasern von einer durchschnitt- 
lichen Lange von hochstens 1 mm in einer Menge von 

45 10%, berechnet auf Trockensubstanz, einzuverleiben. 
Beispielsweise laBt sich durch einen Zusatz von 10% 
Baumwollfasern von nicht iiber 1 mm Lange die 
Dehnung eines Alginatdarms um 50% gegeniiber 
einer olme Faserbeimischung aus dem gleichen Aus- 

50 gangsstoff erzeugten kunstlichen Wursthulle herab- 
setzen. 

Die f aserigen Produkte konnen der aus Alginat ge- 
bildeten Spinnlosung zugesetzt werden. Man kann sie 
auch zunachst in dem fur die Erzielung des Spinngutes 

55 zu verwendenden Losemittel, z. B. Wasser, suspen- 
dieren und in diese Suspension dann das alginsaure 
Salz einruhren. Man kann auch nur in einem kleinen 
Teil der notwendigen ganzen Losemittelmenge die 
Fasern suspendieren und in dem Hauptteil dieser 

60 Losemittelmenge das Alginat losen und dann diese 
Losung und diese Suspension zusammenmischen. 
SchlieBlich kann man die Einverleibung der Fasern in 
den Kunstdarm auch dadurch hewirken, daB man sie 



homogen mit der als AusgangsstofT dienenden Trocken- 
substanz, d. h. dem Alginat vermischt und dieses 65 
Gemisch fur die Bildung des Spinngutes verwendet. 

Zur Eihdhung der Haftiestigkeit des Darms an 
der Wurstmasse hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
die nicht iiber 1 mm langen Fasern der Darmmasse so 
einzuverleiben, daB *ein Teil derselben aus der Dann- 70 
wand an der Innenseite herausragt und so eine innige 
Verbindung mit der Wurstmasse bewirkt. Dies kann 
auch in der Weise geschehen, daB man die Innenwand 
des Darms mit einem Brei von kurzen Fasern be- 
handelt, so daB diese an der Darmwandung haften- 75 
bleiben. 

Beispiele 

1. In 100 1 Wasser werden 0,5 kg gekrauselte kurze 80 
Baumwollfasern von nicht iiber 1 mm Lange unter 
Ruhren suspendiert und dann unter weiterem Riihren 

5 kg Natriumalginat von hoher Viskositat bei Zirnmer- 
temperatur zugesetzt. Die erhaltene Losung laBt man 
3 Tage stehen, wodurch sie entliiftet und vollkommen 85 
homogen wird, so daB sie hierauf in ublichem Ver- 
fahren in Schlauchform ubergefuhrt werden kann. Der 
gewonnene Schlauch laBt sich im Vergleich zu einem 
ohne Faserzusatz aus Alginat hergestellten Kunst- 
darm nur auf das halbe Kaliber infolge der entspre- 90 
chenden Verringerung seiner Dehnung aufblahen. 

2. In 30 1 Wasser werden 0,5 kg kurze CeUulose- 
fasern von einer Lange unter 1 mm unter Ruhren 
suspendiert und in 95 1 Wasser 5 kg Natriumalginat 
ebenfalls unter Ruhren aufgelost. Die erzielte Suspen- 95 
sion und die gewonnene Losung werden wiederum 
unter Ruhren miteinander gemischt, so daB sich eine 
Spinnlosung mit einem Gehalt von 4% Alginat ergibt. 
Der daraus durch Ringduse geformte und durch Fall- 
bad verfestigte Kunstdarm weist eine um rund 50% 100 
geringere Dehnung als ein keine Fasern enthaltender 
Alginatdarm auf. 
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1. Verfahren zur Herstellung von Kunstdarmen 
aus Alginaten, bei dem ein. aus einer wasserigen 
Losung eines Salzes der Alginsaure geformtes no 
schlauchformiges Gebilde in einer Chlorcalcium- 
oder einer ahrJich wirkenden Salzlosung verfestigt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB man der 
Darmwandung kurze pflanzliche oder tierische 
Fasern von nicht uber r mm Lange einverleibt. 115 

2. Verfahren nach Anspruch x, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man die kurzen Fasern zunachst in 
dem fur die Bereitung des Spinngutes zu ver- 
wendenden Losemittel suspendiert und dieser 
Suspension das Alginat zugibt. 120 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man in einem Teil der fur die Erzeu- 
gung des Spinngutes erforderlichen Losemittel- 
menge die kurzen Fasern suspendiert und in dem 
anderen Teil das Alginat lost und dann diese 125 
Suspension und diese Losung mischt. 
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4. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man die kurzen Fasem mit der als 
Ausgangsstoff fiir die Bereitung der Spinnlosung 
dienenden Trockensubstanz homogen mischt. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB man sich gegenseitig 
unter Bildung eines Filzes verflechtende kurze 
Fasem, vorzugsweise kurze gekrauselte Fasern, 
benutzt. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB man die kurzen 



Fasern der Darmwandung so einverleibt, daB ein 
Ten* davon aus der Innenseite der Darmwandung 
herausragt.. . 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB man die I nnen wan- 
dung des Darms mit einem Brei von kurzen Fasern 
behandelt, so daB diese an ihr haftenbleiben. 



In Betracht gezogene Druckschriften : 
Deutsche Patentschriften Nr. 568 820, 723 877. 
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